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^ (54) Title: WATER-BASED PIGMENT DISPERSIONS, THE PRODUCTION THEREOF AND THE USE OF THE SAME 
(54) Bezeichnung: WASSEJlBASmRENDE PIGMENTDISPERSIONEN, IHRE HERSTELLUNG IJND VERWENDUNG 

1^ (57) Abstract; The invention relates to a pigment dispersion consisting essentially of a) at least one organic or inorganic pigment or 
a combination of the same, b) an alpha -methyl-omega-hydro xy-polyethylene glycol ether having an average molar mass of between 
250 and 1000 g/mol, c) standard dispersing agents for producing aqueous pigment dispersions, d) water, and e) optionally other 

^? standard additives. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Pigmentdispersion, bestehend im wesentlichen aus a) mindestens einem orga- 
nischen oder anorganischen Pigment oder einer Kombination davon, b) einem alpha-Methyl -omega- hydroxy -poly ethylenglykolether 
mit einer mittleren Molmasse von 250 bis 1000 g/mol, c) zur Herstellung wassriger Pigmentdispersionen iiblichen Dispergatoren, d) 
Wasser und e) gegebenenfalls weiteren iiblichen Zusatzstoffen. 
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Beschreibung 

Wasserbasierende Pigmentdispersionen, ihre Herstellung und Verwendung 

5 Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind wasserbasierende 

Pigmentpraparationen, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung zum 
Farben vornehmlich von Disperslonsanstrichfarben, und Lackfarben. 

Es ist eine Vielzahl von Pigmentdispersionen fur die verschiedensten 

10 Einsatzgebiete bekannt, welche als Dispergiermittel anionische und/oder 
nichtionogene Hilfsmittel enthalten. In der Regel handelt es sich bei diesen 
Hilfsmittein um Alkyiaryl-Verbindungen, deren Oxaikylierungs- und oder 
Sulfonierungsprodukte. Diese Dispergiermittel, die sich zum Dispergieren von 
Feststoffen in wassrigen Systemen eignen, sind jedoch nicht in der Lage, be! 

15 Anwesenheit von Wasser als alleinigem flQssigem Medium, ein Pigment so zu 
praparieren, dass die erhaltene Praparation alle gewQnschten Eigenschaften 
erfQIlt. So konnen wahrend des Dispergiervorgangs und auch danach 
Flookungserscheinungen und Sedlmentbildung auftreten, die zu 
ViskositatsSnderungen des Anwendungsmediums, zu Farbtonanderungen und 

20 Verlusten an Farbstarke, DeckvermSgen, Glanz, Homogenltat, Brillanz sowie 
schlecht reproduzierbaren Farbtonen und zu Ablaufneigung im Falle von Lacken 
bei den gefarbten Materialien fuhren. Des welteren leidet die An- und 
Eintrockenbestandigkeit erheblich. HerkOmmliche Pigmentpraparationen enthalten 
daher neben Dispergiermittel, Netzmittel, Verdicker, Konservierungsmittei, 

25 Viskositatsstabilisatoren und FQIIstoffen auch ein Retentionsmittel, welches dafur 
sorgt, dass das Produkt nicht eintrocknet oder noch vor der Verwendung 
antrocknet. In der Regel wurde fQr diesen Zweck Ethylenglykol oder 
Propylenglykol eingesetzt. Aus Umweltschutzgriinden verbietet sich jedoch die 
Verwendung flQchtiger Glykole wie Propandiol, 1 ,2-Monoethylenglykol oder 

30 Diethylenglykol. 
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In der EP 0 735 109 werden als Alternative fQr Ethylenglykol bzw. Propylenglykol, 
Polyetherpolyole eingesetzt, die zwar bezuglich der An- und 
Eintrockenbestandigkeit recht gute Ergebnisse zeigen, deren Scheuer- und 
Abriebbestandigkeit im Anwendungsmedium jedoch signlflkante Defizite 
5 aufweisen. 

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, wassrige 
Pigmentpraparationen bereitzustellen, die eine gute An- und 
Eintrocknungsbestandigkeit aufweisen, okotoxikologisch einwandfrei sind und im 
1 0 Anwendungsmedium eine liohe Scheuer- und Abriebbestandigkeit besitzen. 

Es zeigte sich, dass alpha-Methyl-omega-hydroxy-poiyetliylenglykoletiier als 
Retentionsmittel die vorsteliend genannte Aufgabe lost, 

15 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Pigmentdispersion, bestehend im 
wesentliclien aus 

a) mindestens einem organischen oder anorganischen Pigment oder einer 
Kombinatlon davon, 

b) einem alpha-Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykoletfier mit einer 
20 mittleren Molmasse von 250 bis 1000 g/mol, 

c) zur Herstellung wassriger Pigmentdispersionen Oblichen Dispergatoren, 

d) Wasser und 

e) gegebenenfalls weiteren Qblichen Zusatzstoffen. 

25 Bevorzugte Pigmentdispersionen sind solche, bestehend im wesentllchen aus 

a) 10 bis 80 Gew.-%, Insbesondere 20 bis 70 Gew.-%, mindestens eines 
organischen oder anorganischen Pigments; 

b) 1 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 2 bis 30 Gew.-%, ganz besonders 
bevorzugt 4 bis 20 Gew.-%, insbesondere 5 bis 10 Gew--%, eines alpha- 

30 Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether mit einer mittleren Molmasse 

zwischen 250 und 1000 g/mol, besonders bevorzugt 400 und 600 g/mol, 
Insbesondere 470 und 530 g/mol; 
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c) 2 bis 25 Gew,-%, insbesondere 3 bis 15 Gew.-%, eines ubiichen 
Dispergators, 

d) 5 bis 80 Gew.-%, insbesondere 10 bis 60 Gew.-%, Wasser; 

e) 0 bis 5 Gew.-% ubiicher Zusatzstoffe, 

5 wobei die Gewiciitsprozente jeweils auf das Gesamtgewicht der 
Pigmentdispersion bezogen sind. 

Beispiele filr organische Pigmente im Sinne der Erfindung sind Monoazopigmente, 
Disazopigmente, verlackte Azopigmente, Triphenylmethanpigmente, 

10 Thioindigopignnente, Thiazinindigopigmente, Perylenpigmente, Perinonpigmente, 
Anthanthronpigmente, Diketopyrrolopyrrolplgmente, Dioxazinpigmente, 
Chinacridonpignnente, Plithalocyaninplgnnente. Isoindolinonpigmiente, 
Isoindolinpigmente, Benzimidazolonpigmente, Naplitliolpignnente und 
Chinopfitlialonpigmente, sowie saure bis alkalisclie RuBe aus der Gruppe 

1 5 FurnaceruBe Oder GasruBe. 

Geeignete anorganisclie Pigmente sind beispielsweise Titandioxide, Zinksulfide, 
Eisenoxide, Chromoxide, Ultramarin, Nickel- oder Chromantimontitanoxide, 
Cobaltoxide sowie BIsmutvanadate. 
20 Zu erwahnen sind auBerdem Dispersionen, die als Feststoffe beispielsweise 
feinteilige Erze, Minerallen, schwer- oder unlosliclie Saize, Wachs- oder 
Kunststoffteilchen, Pfianzenschutz- und Schadllngsbekampfungsmittel, optisclie 
Aufhelier und Farbstoffe entlialten. 

25 Der erfindungsgemaB eingesetzte aipha-Methyl-onnega-hydroxy- 
polyethylenglykoiether ist bevorzugt eine Verbindung der Formel (I) 

HaC - 0-[-GH2CH2-0-]m-H (I) 



30 mit m = 9 bis 35 (im Durchschnitt). 
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Bevorzugte alpha-Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether im Sinne der 
vorliegenden Erfindung kOnnen noch Anteile von nichtmethyliertem 
Polyglykolether enthalten. Derartige Produkte sind kommerziell erhaltlich und 
haben eine Hydroxylzahl von 50 bis 200 mg/g, insbesondere 106 bis 119 mg/g, 
5 KOH (ASTM D4272-94d). 

Als Komponente c) eignen sich anionische, kationische und nichtlonische 
grenzflachenaktive Verbindungen. Besonders bewahrt haben sicii 
Dispergiermittel, die eine oder mehrere mittel- oder langkettige 

1 0 Kohlenwasserstoffketten besitzen. Von der VIelzahl der Verbindungen soil an 

dieser Stelle nur efne Auswahl aufgefulirt werden, ohne jedoch die Anwendbarkeft 
der erfindungsgemaBen Verbindungen auf diese Beispiele einzuschranken. 
Belspiele sind Alkylsulfate, Alkylsulfonate, Alkylphosphate, Alkyibenzolsulfonate 
wie Laurylsulfat, Stearylsulfat, Dodecylsulfonate, Octadecylsulfate, 

15 Dodecylsulfonate, Kondensationsprodukte aus Fettsaure und Taurin oder 
Hydroxyethansulfonsaure, Alkoxylierungsprodukte von Alkylphenolen, 
RicinusOlkolophoniumestern, Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsauren, und 
Fettsaureamlden, Umsetzungsprodukte aus Nonylphenol und kOrzerkettigen, 
substituierten Alkylphenolen sowie deren polymeren Derlvaten, z.B. Formaldehyd- 

20 Kondensationsprodukten sowie polymere Verbindungen wie z.B. Polyacrylaten 
und deren Oxalkylate. 

Als Gbllche Zusatzstoffe kommen Antlabsetzmittel, Netzmlttel, 
Konsen/ierungsmittel, Viskositatsstabillsatoren und Additive, welche die Rheologie 
25 beeinflussen, in Betracht. 

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der 
erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen, wobei die Komponente (a) in Form von 
Pulver, Granulat oder wSssrigen Presskuchen in Gegenwart von Wasser sowie 
30 der Komponenten (b) und (c) in an sIch ubilcher Weise dispergiert wind, 
anschlielSend gegebenenfalls Wasser (d) und/oder (e) zugemlscht und die 
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erhaltene wassrige Pigmentdispersfon mit Wasser auf die gewunschte 
Konzentration eingestellt wird. 

Vorzugsweise werden die Komponenten (b), (c), (d) und (e) zunachst vermischt, 
die Komponente (a) in die vorgelegte Mischung eingeruhrt und je nach Kornharte 
5 der eingesetzten Pigmente mit Ruhrwerken, Dissolvern, Rotor-Stator-Muhlen, 
Kugelmuhlen, Ruhrwerkskugelmuiilen wie Sand- und Perimuhlen, 
Schnellmischern, Knetapparaturen Oder Hochleistungsperlmuhlen dispergiert. 

Die auf diese Welse hergestellten flussig bis pastosen Pigmentpraparatlonen slnd 
1 0 zum Farben naturlicher sowie synthetischer Materialien geeignet. Sie zeichnen 
sich durch hohe Flockungs- und Lagerstabilitat, Farbstarke, Glanz, Homogenitat, 
Brillanz sowie hervorragende Scheuer- und Abriebbestandigkeit aus. 
Besonders wertvoll sind sie fur die Pigmentlerung von Anstrich- und 
Dispersionsfarben, Dispersionslacken, fCir Druckfarben, beispielsweise 
1 5 Textildruck-, Flexodruck- oder Tiefdruckfarben, fur Tapetenfarben, fur 

wasserverdunnbare Lacke, fur Holzschutzsysteme, fur Viskose-Spinnfarbung, fiir 
Lacke, fOr Wurstdarnne, fQr Saatgut, fClr Glasflaschen, fur die IVIassefarbung von 
Dachziegein, fQr Putze, fQr Holzbeizen, fQr Papienmassen, fQr Buntstiftminen, 
Faserschreiber, Tusclien, Pasten fQr Kugelschreiber, Kreiden, Wasch- und 
20 Reinigungsmittel, Schulnpflegemittel, EinfSrbung von Latex-Produkten, 

Schleifmlttein sowie zum Einfarben von Kunststoffen und iiochmolekularen 
Materialien. 

Aulierdem elgnen sicii die erfindungsgemSBen Pigmentdispersionen als 
Farbmittel in elektrophotographlschen Tonern und Entwicklem, wie z.B. Ein- oder 
25 Zwelkomponentenpulvertonem (auch Ein- oder Zweikomponenten Entwickler 
genannt), Magnettonern, FIQssigtonern, Polymerisationstonern sowie weiteren 
Spezialtonern. 

Des weiteren sind die erfindungsgema&en Pigmentdispersionen geeignet, als 
Farbmittel in Ink-Jet Tinten auf wassriger und nichtwassriger Basis, sowie in 
30 solchen Tinten, die nach dem Hot-nielt Verfahren arbeiten oder auf 
Mikroemulsionen basieren. 
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Die erfindungsgemaden Pigmentdispersionen sind in jedem Verhaltnis mit Wasser 
mischbar und zeichnen sich gegenOber herkSmmlichen Pigmentdispersionen 
durch eine hervorragende Flockungs- sowie Lagerstabilitat in zaiilreichen 
wassrigen Dispersionsfarben aus. Werden zur Herstellung der 
5 Pigmentdispersionen Additive verwendet, die mit hydrophoben Lackbindemittel- 
Systemen kompatibel sind, so lassen sicli auch in hydroplioben IVIedien 
flockungsstablle Dispersionen herstellen. Hervorzulieben sind insbesondere die 
guten rlieologisclien Eigenschaften sowie die ausgezeiclinete Verteilbarkeit in 
untersciniedliclien Anwendungsmedien. 

10 

In den naclistelienden Beispielen bedeuten Teile Gewichtsteile. 

Die Sclieuer- und Abriebbestandigkeit wurde nach DIN 53778 bzw. DIN EN 13300 

gepruft: 

Die zu testende Dispersionsfarbe wird auf eine Leneta-Folie aufgetragen und 
15 getrocknet. Per getrocknete Probenanstrich wird in einerfestgelegten 

Scheuereinrichtung unter definierten Bedingungen mit einer hin- und hergehenden 
Scheuerburste nass gesciieuert. Sind zwei Spuren auf einer Lange von 
mindestens 10 cm zusammenliSngend bis auf den Untergruhd durchgesclieuert, 
wird der Versucli beendet und die Scheuerzalil (Doppelburstenstriche) notlert. 

20 

Beispiel 1: 

48 Teile C.l. Pigment Gelb 74, 8 Teile eines Polyphenoloxalkylats, 7,5 Teile alplia- 
Methyl-omega-liydroxy-polyethylenglykoletlier (Mv 470 - 530 g/mol), 0,6 Teile 
Konservierungsmittel sowie 35,9 Telle entsalztes Wasser werden bei 30 bis 40°C 
25 mittels einer Perlmuhle (Fa. Drais) mit 280 Teilen Zirkonoxidperlen (d = 1 mm) 
gemahlen. Ansciilief^end werden die Malilkdrper abgetrennt und die 
PigmentprSparation isoliert. 

Die Pigmentpraparation hat eine hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, erweist 
sIch als gut fliedfahig und lagerstabil, d.h. die Probe bieibttrotz der Warmlagerung 
30 fQr 5 Wochen bei 50°C gut fliellfahig. 

Man erzielt eine Abriebbestandigkeit von 900 Doppelburstenstrichen nach 
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28 Tagen Trocknungszelt, wobei erne Praparation des gleichen Pigmentes unter 
Verwendung von Propylenglykol anstelle von alpha-Methyl-omega-hydroxy- 
polyethylenglykolether eine Abriebbestandigkeit von nur 
800 DoppelbQrstenstrichen nach 28 Tagen Trockenzeit zeigt. 

5 

Beispiel 2: 

47 Teile C.L Pigment Rot 112, 10 Teile Styrylphenyloxethylat, 7,5 Teile alpha- 
Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether (Mv 470 - 530 g/mol), 0,6 Teile 
Konservierungsmittel sowie 34,9 Teile entsalztes Wasser werden bei 30 bis 40°C 
10 mittels einer Perlmuhle (Fa. Drais) mit 280 Teilen Zirkonoxidperlen (d = 1 mm) 
gemalilen. Anschlieliend werden die Mahlkorper abgetrennt und die 
Pigmentpraparation isoliert. 

Die Pigmentpraparation hat eine hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, erweist 
sich als gut flielifahig und lagerstabil, d.h. die Probe bleibt trotz der Warmlagerung 
15 fur 5 Wochen bei 50^C gut flielifahig, 

Beispiel 3: 

50 Teile C.L Pigment Gelb 1, 8 Telle Styrylphenyletlioxylat, 7,5 Teile alpha- 
Methyi-omega-iiydroxy-polyethylengjykoletlier (Mv 470 - 530 g/mol), 0,6 Teile 
20 Konservierungsmittel sowie 33,9 Teile entsalztes Wasser werden bei 30 bis 40°C 
mittels einer Perlmuhle (Fa. Drais) mit 280 Teilen Zirkonoxidperlen 
(d = 1 mm) gemahlen. AnschlieBend werden die Mahlkorper abgetrennt und die 
Pigmentpraparation isoliert. 

Die Pigmentpraparation hat erne hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, erweist 
25 sich als gut flie&fahig und lagerstabil, d.h. die Probe bleibt trotz der Warmlagerung 
fur 5 Wochen be! 50°C gut flielifahig. 

Beispiel 4: 

40 Teile C.I. Pigment Schwarz 7, 8 Teile Styrylphenyloxethylat, 3 Teile 
30 Polyphenoloxalkylat, 7,5 Teile alpha-Methyl-omega-hydroxy- 

polyethylenglykolether (Mv 470 - 530 g/mol), 0,6 Teile Konservierungsmittel sowie 
40,9 Teile entsalztes Wasser werden bei 30 bis 40°C mittels einer PerlmQhIe (Fa. 
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Drais) mit 280 Tellen Zirkonoxidperlen (d = 1 mm) gemahlen. AnschlieRend 
werden die Mahlkorper abgetrennt und die Pigmentpraparation isolierl. 
Die Pigmentpraparation hat eine hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, erweist 
sich als gut fiieRfahig und lagerstabil, d.h. die Probe bleibt trotz der Warmlagerung 
5 fiir 5 Wochen bei 50°C gut flleiifahig. 

Beispiel 5: 

45 Teile C.I. Pigment Blau 15:3, 13 Telle Arylpolyglykolether, 7,5 Telle alpha- 
Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether (Mv 470 - 530 g/mol), 5 Teile 
10 Glyzerin, 

0,6 Teile Konservierungsmittel sowie 28,9 Teile entsalztes Wasser werden bei 30 
bis 40°C mittels einer Perlmuhle (Fa. Drais) mit 280 Teilen Zirkonoxidperlen 
(d = 1 mm) gemahlen. Anschlieliend werden die Mahlkorper abgetrennt und die 
Pigmentprdparation isoiiert. 
15 Die Pigmentpraparation hat eine hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, enweist 
sich als gut flieRfShig und lagerstabil, d.h. die Probe bleibt trotz der Warmlagerung 
fOr 5 Wochen be! 50°C gut flielSfahig. 

Beispiel 6 

20 40 Telle C.I. Pigment Gelb 154, 8 Teile Styrylphenyloxethylat, 3 Teile 
Polyphenoloxalkylat, 7,5 Teile alpha-Methyl-omega-hydroxy- 
polyethylenglykolether (Mv 470 - 530 g/mol), 0,6 Teile Konservierungsmittel sowie 
40,9 Teile entsalztes Wasser werden bei 30 bis 40*'C mittels einer PerlmQhIe (Fa. 
Drais) mit 280 Teilen Zirkonoxidperlen (d = 1 mm) gemahlen, AnschlieBend 

25 werden die Mahlkorper abgetrennt und die Pigmentpraparation Isoiiert. 

Die Pigmentpraparation hat eine hohe Farbstarke mit sehr reinem Farbton, enweist 
sich als gut flieHfahig und lagerstabil, d.h. die Probe bleibt trotz der Warmlagerung 
fur 5 Wochen bei 50°C gut flielSfShig. 
30 Man erzielt eine Abriebbestandigkeit von 760 Doppelburstenstrichen nach 28 
Tagen Trockenzeit, wogegen eine Preparation auf Basis Propylenglykol anstelle 
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von alpha-Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether nur 710 
DoppelbQrstenstrichen, nach 28 Tageh Trockenzeit, stand halt. 
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Patentanspruche: 

1) Pigmentdispersion, bestehend im wesentlichen aus 

a) mindestens einem organischen Oder anorganischen Pigment Oder einer 
6 Kombination davon, 

b) elnern alpha-Methyl-omega-hydroxy-polyethylenglykolether mit einer 
mittleren Molmasse von 250 bis 1000 g/mol, 

c) zur Herstellung wassriger Pigmentdisperslonen ubliclien Dispergatoren, 

d) Wasser und 

10 e) gegebenenfalls weiteren Qblichen Zusatzstoffen, 

2) Pigmentdispersion nach Ansprucli 1, besteliend im wesentlichen aus 

a) 10 bis 80 Gew.-% mindestens eines organischen oder anorganischen 
Pigments; 

15 b) 1 bis 50 Gew -% eines alpha-Methyl-omega-hydroxy- 

polyethylenglykolethers mit einer mittleren Molmasse zwischen 250 und 
1000 g/mol; 

c) 2 bis 25 Gew.-% eines Qblichen Dispergators, 

d) 5 bis 80 Gew.-% Wasser; 

20 e) 0 bis 5 Gew.-% Qblicher Zusatzstoffe, 

wobei die Gewichtsprozente Jewells auf das Gesamtgewicht der 
Pigmentdispersion bezogen sind. 

3) Pigmentdispersion nach Anspruch 1 oder 2, bestehend im wesentlichen aus 
25 a) 20 bis 70 Gew.-% mindestens eines organischen oder anorganischen 

Pigments; 

b) 2 bis 30 Gew.-% eines alpha-Methyl-omega-hydroxy- 
polyethylenglyl<olethers mit einer mittleren Molmasse zwischen 250 und 
1000 g/mol; 

30 c) 3 bis 15 Gew,-% eines Qblichen Dispergators, 

d) 10 bis 60 Gew.-% Wasser; 

e) 0 bis 5 Gew.-% ubiicher Zusatzstoffe, 
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wobei die Gewichtsprozente jeweils auf das Gesamtgewicht der 
Pigmentdispersion bezogen sind. 

4) Pigmentdispersion nach Anspruch 3, dadurch gekennzeiclinet, dass der 
5 alpha-Metliyl-omega-hydroxy-polyetiiylenglykoletlier in einer Menge von 4 bis 

20 Gew.-% enthalten ist 

5) Pigmentdispersion nacfi einem oder mehreren der Anspruciie 1 bis 4, 
dadurcli gel^ennzeichnet, dass der alpha-Methyl-omega-liydroxy- 

10 polyethylenglykolether eine mittlere Molmasse zwischen 400 und 600 g/mol hat. 

6) Pigmentdispersion nacii einem oder melireren der Anspruclie 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der alpha-Methyl-omega-hydroxy- 
polyethylenglykolether eine mittlere Molmasse zwischen 470 und 530 g/mol hat. 

15 

7) Pigmentdispersion nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das organische Pigment ein l^onoazopigment, 
Disazopigment, verlacktes Azopigment, Triphenylmethanpigment, 
Thioindigoplgment, Thiazinindigopigment, Perylenpigment, Perinonpigment, 

20 Anthanthronplgment, Diketopyrrolopyn-olpigment, Dioxazinpigment, 
Chlnacrldonpigment, Phthalocyaninpigment, Isoindolinonpigment, 
Isoindolinpigment, Benzimidazolonpigment, Naphtholpigment, 
Chinophthalonplgment, oder ein saurer bis alkalischer Rufi aus der Gruppe 
Furnacerulle oder Gasrufle ist. 

25 

8) Verfahren zur Herstellung einer Pigmentdispersion nach einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente 
(a) in Form von Pulver, Granulat oder wassrigem Presskuchen in Gegenwart von 
Wasser sowie der Komponenten (b) und (c) dispergiert wird, anschlielXend 

30 gegebenenfalls Wasser (d) und/oder (e) zugemischt und die erhaltene wassrige 
Pigmentdispersion gegebenenfalls mit Wasser verdiinnt wird. 
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9) Verwendung einer Pigmentdisperslon nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 7 zum Pigmentieren natQrIicher oder synthetischer Materialien. 

10) Verwendung nach Anspruch 9 zum Pigmentieren von Anstrich- und 
5 Dispersionsfarben, Dispersionslacken, Druckfarben, Tapetenfarben, 

wasserverdunnbaren Lacken, Wurstdarmen, Saatgut, Glasflaschen, Putze, 
Holzbeizen, Papiermassen, Buntstiftminen, Faserschreibern, Tuschen, Pastenfur 
Kugelschreiber, Kreiden, Wasch- und Reinigungsmittein, Schuhpflegemittein, 
Latex-Produkten, Schleifmittein, Kunststoffen, elektrophotographischen Tonern 
10 und Entwicklern, Pulverlacken und Inkjet-Tinten. 
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